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Вплив складу флюсу, роду і полярності струму на ефективність електрохімічних 
процесів в електрошдлаковій системі 


«Анотація: У сталті досліджуються особливості хімічного складу застосовуваних флюсів для 
електрошлакової наплавки, а також рід та полярність струму які мають значний вплив на 
ефективність електролітичних процесів в електрошлаковій системі. Метою статті є дослідження 
методів отримання якісного металу, 3 заданими  фізико-механічними властивостями та 
службовими характеристиками. У ході проведеного дослідження встановлено, що розглянуті 
варіанти ЕШН за своїми електрохімічними умовами статичні і не дозволяють активно впливати 
на електролізні процеси, регулювати інтенсивність відновлення елементів із шлаку в метал. До 
того ж при ЕШІН на постійному струмі електролітичні процеси, як показують розрахунки, 
витрачається трохи більше 309) від загального струму плавки. З цих позицій найбільш гнучким 1 
економічним є електрошлаковий процес на змінному струмі з додатковим накладенням на ванну 
шлаку певної (при необхідності регульованої) величини постійного струму. Виявлено, що 
подальше збільшення щільності струму постійної складової підвищує |У| до 0,720 при подальшій 
стабілізації, що свідчить про вичерпання можливостей електролітичного відновлення ванадію в 
цих умовах (ЕШН на постійному струмі зворотної полярності на цьому шплаку-електроліті 
забезпечує близькі значення (0,87) концентрації ванадію в злитку). Таким чином, отримані 
відомості свідчать, що вибір складу шлаку-електроліту і режиму електролізу повинен 
здійснюватися з урахуванням електрохімічних параметрів в електрошлаковій системі. Доведено, 
що раціональний вибір складу шлаку електроліту та режиму електролізу, заснований на знанні 
електрохімічних закономірностей процесу, може забезпечити цьому варіанту ефективність у 
конкретних різних способах ЕШН. Експерименти електрошлакової наплавки за цією схемою 
показали, що залишковий вміст елемента, що відновлюється, залежить від анодної щільності 
струму на стадії ванни, а при фіксованому значенні 1К - від складу флюсу. Тобто тут поєднуються 
та діють два головні параметри, що визначають швидкість електрохімічних реакцій. Визначені 
основні напрями проведення досліджень процесу електрошлакової наплавки для отримання 
якісного наплавленого металу з необхідними показниками зносостійкості. Подальші дослідження 
повинні бути спрямовані на визначення ефективності застосування модифікуючих домішок 
різного хімічного складу які вводять у шлакову ванну під час процесу електрошлакової наплавки 
для отримання наплавленого металу з більш високими якісними показниками. 


Ключові слова: флюс, електрохімічні процеси, параметри наплавки, технологія електрошлакової 


Вступ 
Роль складу шлаку у формуванні хімічного складу металу при електрошлаковому 


наплавки, шлак. 


процесі підкреслюють багато дослідників ("алаш та їн, 1970; Іатюона, 1980; Сущук- 
Слюсаренко па їн., 1989; Клюєв та Каблуковський, 1969). При цьому основна увага приділяється 
його здібностям, що рафінують. У ряді робіт розглядаються електрохімічні властивості 
флюсових розплавів, аналізуються електрохімічні процеси та їх зв'язок з умовами перебігу 


окисно-відновних реакцій. 


Проте всі ці дослідження є епізодичні роботи і не дозволяють повною мірою оцінити 
внесок електрохімічних процесів у формування хімічного складу електрошлакового 
металу. Тут слід зазначити дослідження уральської школи, в яких часом переконливо 
показано вплив електрохімічних закономірностей та їх ефективність у різних 
технологічних переплавних процесах, можливості модифікування та легування металу 
певними елементами, що забезпечують підвищення  фізико-механічних та 
експлуатаційних якостей металу, що виплавляється. 

Предметом дослідження є особливості хімічного складу застосовуваних флюсів для 
електрошдлакової наплавки, а також рід та полярність струму які мають значний вплив на 
ефективність електролітичних процесів в електрошлаковій системі. 

Об'єктом дослідження є методи отримання якісного металу, з заданими фізико- 
механічними властивостями та службовими характеристиками. 

Метою статті є дослідження методів отримання якісного металу, з заданими фізико- 
механічними властивостями та службовими характеристиками. 


Виходячи з мети дослідження були визначені наступні завдання: 

- визначення особливостей протікання процесу електрошлакового наплавлення з 
використанням флюсу різного складу; 

- визначення впливу роду і полярності струму на ефективність електрохімічних 
процесів; 

-. аналіз визначення раціонального вибору режимів наплавлення; 

- отримання якісного наплавленого металу, з високими показниками зносостійкості. 
В ході дослідження були використані матеріали вчених і дослідників в даній області, 


в тому числі, праці Ю.М. Кускова, Ю.В. Латаша, Б.І. Медовара та І.М. Рибалко. 


Опис дослідження 

Достатньо чітко проявляються залежності складу металу від складу шлаку ще раз 
наголошують шна необхідності систематичного вивчення обмінних реакцій при 
електрошлаковому | процесі | 3 | метою подальшого вдосконалення варіантів 
електрошлакових технологій. Концентраційна залежність елементів у системі шлак-метал 
при електрошлаковому процесі нами розглянуто на прикладі поведінки ванадію, титану 
та магнію на тлі фторидних флюсів системи СаБ» - Ме,Оь та СаБ» - ЛЬОз - Ме, Оь (типові 
флюси АНФ - П та АНФ- б). 

Процес вели постійному струмі зворотної полярності, де явища електролізу 
виявляються досить наочно. На рисунку 1 наведено залежності концентрації 
відновлюваного елемента |Ме| в електрошлаковому металі від вмісту його оксиду в шлаку 
(Рисунок Т). Концентрація ванадію у злитку закономірно зростає із збільшенням добавки 
оксиду ванадію до флюсу АНФ - ПІ. Діапазон добавки У Оз до флюсу від 5 до 20 мас./о 
дає приріст концентрації ванадію в металі від 0,5 до 1,090, Причому Д|У| зменшується зі 
збільшенням кількості оксиду, що додається (Д |У)5 - 10 - 0,280, Д ГМ110-15 - 0,169, Д 
ГМ|15-20 - 0,069). Виходячи з цього можна прийняти, що найбільш раціональна добавка 


М.О до шлаку близько 10 мас.Уо. Очевидно, це пов'язано з тим, що М2О5, маючи 


електронно-діркову провідність (Рибалко упа Захаров, 2022), знижує ступінь іонності шлаку- 
електроліту та його ефективність. 

Аналогічний характер залежності |Ме| від вмісту (МеО) у шлаку спостерігається при 
відновленні магнію з флюсу системи СаВ» - Мов» - МеО (Ригунок Т). Кількісні значення 
| Ме| відрізняються від попередніх на порядок (менший бік). Ця відмінність обумовлена 
електрохімічними властивостями елементів, що відновлюються. Слід також врахувати 
високу хімічну активність магнію та його обмежену розчинність у залізовуглецевому 
металі. Інший характер концентраційної залежності по титану. 

Постійність |1Т1| у металі, причому порівняно низькому рівні, зі збільшенням вмісту в 
шлаку його оксиду обумовлено кількома причинами. По-перше, титан має великий засіб 
до кисню, що забезпечує інтенсивне його анодне розчинення. Ця обставина посилюється 
наявністю високого окисного потенціалу в електрошлаковій системі. 

Катодний процес у зв'язку з цим зводиться лише до перезарядки іонів титану на межі 
метал-шлак 

ПЛР З З (17) 

По-друге, система СаВ» - ЧО» має велику область розшарування |7|, а рівновага 

реакції (2) зміщується вправо зі збільшенням температури та концентрації ТО» у розплаві 
2Сар? ТО? з 2Са0О я ТІВ". (2) 

Залежність ефективності переходу елементів із шлаку до металу від їх електрохімічних 
властивостей ілюструють дані таблиці 1, з якої випливає, що електронегативні елементи 
відновлюються в менших кількостях. Таблиця 1 являє собою електрохімічний ряд 
елементів у фоновому розплаві СаР" (Таблиця Т). 

Розмір додаткового постійного струму, Уо (Рисунок Т). 

Блемент В, Ті, У, Мо, МІ, МЬ, Ст. Концентрація в злитку, мас. 0,04, 0,039, 0,34, 0.40, 
0,44, 0,65, 0,69. Відзначається 1 вплив фонового складу флюсу на ефективність переходу 
елементів із шлаку до металу. Наприклад, спостерігається помітна різниця у кількості 
відновленого ванадію в електрошлаковому металі (Рисунок 2) при використанні різних 
флюсових фонових систем. Найбільш ефективним є фоновий склад СаБ» - ЛО», в 
якому спостерігалися і найвищі кінетичні показники електродного процесу при 
відновленні ванадію. 

Особливе місце в ефективності електролітичних реакцій ЕПІН займає рід і 
полярність струму, що визначають напрямок електродних реакцій на окремих стадіях 
електрошлакового процесу. Напрямок і характер обмінних процесів у разі ускладнюється 
складом шлаку. 

Загальні закономірності впливу роду струму та полярності на відновлення елементів 
із шлаку в метал при ЕНПШІН. Як 1 слід очікувати, найбільша залишкова кількість 
відновленого елемента в електрошлаковому металі спостерігається при веденні процесу 
на постійному струмі зворотної полярності, коли катодом є металева ванна. 

Дещо менше значення |Ме| при розплаві на постійному струмі прямої полярності, 
коли відновлення елементів відбувається в рідку плівку на конусі електрода, що 
витрачається. Тобто анодне розчинення елементів, що відновлюються, на стадії ванни 
знижує загальну ефективність постійного струму прямої полярності. Зазначена 


закономірність спостерігається при відновленні різних елементів як для хімічно активних, 


з високими значеннями потенціалу розкладання Нр (Ме, В, 14), так і для елементів з 
низькими значеннями Ер (У, МЬ, Мо, ХУ), та обумовлена електролізними явищами в 
електрошлаковій системі. Зміна температури реакційної межі при зміні полярності не 
може вплинути на відновний процес, оскільки ця зміна не значна, а загальна температура 
процесу в умовах експерименту становила близько 18707К, що істотно нижче необхідної 
(21007К) для відновлення магнію вуглецем з оксидів або фторидів (Кусков та ін, 2001), 
Виняток становить титан, концентрація якого в металі не залежить від роду та полярності 
струму. Такі закономірності відзначаються та інші дослідниками (Кусков //а й. 2020; 
Жеребцов упа Чернишов, 2016; Миронов та їн., 1977). 

При застосуванні змінного струму електролізні процеси проявляються слабко та 
відновлювальні процеси, в основному, обумовлюються хімічними реакціями в системі 
метал-шлак. У розглянутих закономірностях відзначимо тенденцію до стабілізації Д|Ме| 
при вмісті (Ме.Оь) у шлаку понад 2090, Цей факт дозволяє намітити раціональні склади 
флюсу для електрохімічного легування металу в електрошлакових процесах. 

Аналізуючи результати електрохімічного відновлення елементів з шлаку метал при 
електрошлаковому процесі, слід зазначити, що концентрація |Ме| істотно залежить від 
технологічної схеми процесу (Рисунок 1). Наприклад, найбільш високі значення |М"| 
отримані при ЕШІН за біфілярною схемою (шлак АНФ - ПІ Я 5, 10, 15 мас. 20»), коли 
відновлення елементів відбувається в рідку плівку металу на конусі електродів, що 
витрачаються. У цій схемі реалізується осадження елемента за найсприятливіших 
електрохімічних умов (високі густини катодного струму), зумовлених сутністю 
технологічної схеми процесу. 

Анодне розчинення елемента на стадіях конуса (в анодні напівперіоди) і металевої 
ванни не отримує істотного розвитку через досить велику концентрацію в шлаку оксиду 
відновленого елемента. 

Компенсуючими анодними процесами при цьому можуть бути: 

Б'-е-»Е, 
1517). 1 4е Я Ощ -» (3102). 3) 

Залишковий вміст відновленого ванадію в електрошлаковому металі в цьому випадку 
перевищує навіть |У|, що досягається при переплаві на постійному струмі, де електролізні 
процеси повинні отримати найповніший розвиток. Однак через те, що в біфілярній схемі 
відновлювальний процес здійснюється на площі, що перевищує в 2 рази таку при ЕШІН 
на постійному струмі прямої полярності та загальмованості анодних процесів за участю 
ванадію, зрештою в електрошлаковому металі формуються високі залишкові вмісту 


ванадію (Кусков /па їн., 2015). 


Результати роботи 
Розглянуті варіанти БЛІН за своїми електрохімічними умовами статичні 1 не 
дозволяють активно впливати на електролізні процеси, регулювати інтенсивність 
відновлення елементів із шлаку в метал. До того ж при ЕШІН на постійному струмі 
електролітичні процеси, як показують розрахунки, витрачається трохи більше 309/ від 


загального струму плавки. З цих позицій найбільш гнучким і економічним є 


електрошлаковий процес на змінному струмі з додатковим накладенням на ванну шлаку 
певної (при необхідності регульованої) величини постійного струму. 

Обгрунтований, раціональний вибір складу шлаку електроліту та режиму електролізу, 
заснований на знанні електрохімічних закономірностей процесу, може забезпечити цьому 
варіанту ефективність у зд конкретних різних способах  ЕШІН. Експерименти 
електрошлакової плавки за цією схемою (Рисунок 1) показали, що залишковий вміст 
елемента, що відновлюється, залежить від анодної щільності струму на стадії ванни, а при 
фіксованому значенні ік - від складу флюсу. Тобто тут поєднуються та діють два головні 
параметри, що визначають швидкість електрохімічних реакцій. 

Ефективність накладання складової постійного струму на електрошлакову ванну з 
метою відновлення будь-якого елемента зі шлаку в метал тим більше, чим значніша 
різниця в концентраціях |МСе|, які можуть бути досягнуті при використанні тільки змінного 
або постійного струмів. І туг діапазон регулювання кількості відновленого елемента 
розширюється. Так, наприклад, при 5 мас./о МУ» Оз на тлі СаБ» очікувати значного 
приросту ДГМ) за рахунок накладання постійного струму не слід, оскільки різниця в 
концентраціях |У|, отриманих на постійному струмі зворотної полярності та змінному 
струмі, становить всього близько 0,19/0. 

Накладення постійної складової струму для інтенсифікації електролізних процесів у 
цьому випадку буде доцільним при вмісті в шлаку МО)» 10 мас. і більше. Для оцінки 
доцільності накладання постійного струму та ефективності цього процесу можна 
скористатися величиною відношення концентрацій відновленого елемента при ЕШН на 


постійному та змінному струмі 
|МеД|пер 


-Кз (4 


Наприклад, для ванадію і магнію цей показник при (Ме. Оь ) - 20 мас.Уо в шлаку 


|Ме)|пост 


становить відповідно 1,7 і 3,0, тобто при відновленні магнію накладання постійної 
складової має бути більш ефективним, хоча абсолютна концентрація |У| на порядок 
перевищує |Меі. 

Тому при оцінці доцільності додаткового накладання постійного струму слід 
враховувати і ефект впливу елемента, що осаджується, на фізико-механічні та 
експлуатаційні властивості металу, що переплавляється. При вивченні впливу величини 
щільності складової постійного струму відновлення ванадію отримано залежність (Рисунок 
3), яка, здавалося б, суперечить відомим положенням (флюс АНФ - 6 Ч 10 мас.У/о). 

Однак, зіставляючи її з отриманими раніше поляризаційними кривими для розплаву 
цього складу, можна встановити досить чітку кореляцію експериментальних даних. 
ЛМінійність залежності |М| - Кік) на початковій ділянці обумовлена перебігом процесу 
перезарядки іонів ванадію 

КУА - е- мая (5) 
у цьому діапазоні 1 та 7. Вищі значення і, при електрошлаковому процесі, порівняно з і, 
отриманими в електрохімічному осередку, обумовлено досить інтенсивним рухом 


взаємодіючих фаз. 


Висновки 
Подальше збільшення щільності струму постійної складової підвищує |М| до 0,72"/0 
при подальшій стабілізації, що свідчить про вичерпання можливостей електролітичного 
відновлення ванадію в цих умовах (ЕШІН на постійному струмі зворотної полярності на 
цьому шлаку-електроліті забезпечує близькі значення (0,86) концентрації ванадію в 
злитку). Таким чином, отримані відомості свідчать, що вибір складу шлаку-електроліту 1 


режиму електролізу повинен здійснюватися з урахуванням електрохімічних параметрів в 
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Таблиця 1. Відновлення елементів на тлі СаБ» при ЕКШН (вміст МеаОЬ у шлаку 2 моль, У) 


Елемент 


Концентрація 


в злитку, мас.о 


Рисунок 1. Концентрації відновлюваних елементів в електрошлаковому металі в залежності 
від складу флюсу, роду та полярності струму 1-5 - концентрація ванадію при веденні 
процесу на змінному, постійному струмі прямої та зворотної полярності, біфілярної схеми 
та при додатковому накладенні постійного струму; б - концентрація титану при веденні 
процесу на змінному та постійному струмі; 7-11 - концентрація магнію при веденні 
процесу на змінному, постійному струмі прямої та зворотної полярності, біфілярній схемі, 
моносхемі з додатковим накладенням 1090 постійного струму. 
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Рисунок 2. Вплив фонового складу флюсу Рисунок 3. Залежність концентрації ванадію в 
на відновлення ванадію електрошлаковому металі від величини 
щільності складової постійного струму 


